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La prSsente invention est relative a une composition cosmfitique qui 
permet d'ameliorer I'etat des cheveux ainsi que 1 'aspect de la chevelure. 

On sait en effet que les cheveux de nombreuses personnes, par suite 
de I'etat general 6u des degradations consecutive s a I'action d'agents atmos- 

5 pheriques ou a I'action de traitements tela que decolorations, permanentes ou 

teintures, sont souverit difficiles a demfiler et a coiffer sur tout en ce qui cor 
cerne les cheveiures abondantes. lis sont genera lement, et a des degres divers, 
sees, ternes et reches ou manquent de "vigueur" et de "nervosity". 

On a essaye de limiter ou de corriger ces defauts en appliquant sur 

10 les cheveux one composition de "conditionnement du cheveu" destin^e a ameiiorer 
i'etat du cheveu humide et du cheveu sec ainsi que les operations de* peignage 
et de mise en forme. 

On entend par "conditionnement du cheveu" 1* operation qui, tout en 
facilitant le demfilage et le peignage des cheveux humides, communique aux 

15 cheveux sees du "gonflant" et de l'eiasticite, ce qui assure un bon maintien 

de la coiffure. Les agents aesurant le "conditionnement du cheveu" sont appeies 
"conditionneurs". . 

On a deja utilise pour le conditionnement des cheveux des polymeres 
synthetiques tels que les polyethylene imines , les polyvinylpyridines , le 

20 polychlorure de p-vinyl -benzyl trimethylammonium, le polychlorure de diallyl- 
dimethylammonium. Ces polymeres presentent 1 'inconvenient de ne pas fitre com- 
patibles avec les shampooings anioniques. 

On a egalement utilise deja. dans des compositions pour cheveux des 
polymeres polyandno-amides (obtenus par la polycondensation d'un acide dicar* 

25 boxylique et d'une polyalcoylene polyamine), des polymeres polyaminoureylene et 
des polymeres alkylene polyamines modifies, en particulier par l r epichlorhydri- 
ne en des quantites proches des proportions etoechiometriques par rapport aux 
groupements amine du p o 1 y a mi no-a mi de . L 'addition de ces 
quantites importantes d'epichlorhydrine a pour consequence la presence dans les 

30 molecules du polymere reticule de groupements reactifs. Ces polymeres compor- 
tent en effet des groupements alcoylants susceptibles de reagir sur des grou- 
pements nucieophiles tels que les amines, les thiols, les sulfites, etc... A 
titre d'exemple de tels groupements alcoylants, on pent citer les cycles 
azetidinium. 

35 La premiere consequence de 1* existence de tels groupements reactifs, 

est un manque de stability de ces composes qui peuvent se degrader lorsqu'ils 
sont abandonnes en solution. 

Par ailleurs, 1 'existence de tels groupements alcoylants rend ces 
produits eminemment suspects pour leur application sur la peau de .l'homme. 

40 On a egalement recommande 1 'utilisation comme "conditiorm ur pour 
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cheveux" de polymere thermodurcis sables a retlculer par la chaleur. 

La presente invention a pour objet un "conditionneur pour cheveux" 
qui supprime ces inconvenient s„ et qui est constitufi par un polyamino-polyamide 
reticule ne prSsentant pas de groupements reactifs et stable chimiquement. 

5 La pre* sent e invention a aussi pour objet une composition de condi- 

tionnement pour cheveux, qui puisse fitre appliqufie a la temperature ordinaire 
et qui se presente sous la forme d'une composition prfite a I'emploi. 

La presente invention a encore pour objet un "conditionneur pour 
cheveux" qui soit compatible avec les shampooings anioniques, tout en assurant 

10 un dgmfilage satisfaisant des cheveux humides, et une bonne elasticity des che- 
veux sees, de facon a assurer un bon maintien de la coiffure. 

La presente invention a egalement pour objet une composition cosmg- 
tique pour cheveux contenant au moins un polymere reticule soluble dans I'eau, 
obtenu par reticulation d'un polyamino-polyamide (A) prepare; par polycondensa- 

15 tion d'un compose* acide sur une polyamine. Le compost acide est 'choisi parmi 
(i) les acides or gani que a dicarboxyliques, (ij.) les acidts aliphatiques mono- 
et dicarboxyliques a double liaison ethyienique, (iii) les esters des acides 
prficttfis, de prfiffirence avec les alfcanols inferieurs ayant de 1 a 6atomes de 
carbone, (iv) les melanges de ces composes. La polyamine est choisie parmi les 

20 polyalcoylene-polyamines bis primaires mono- ou disecondaires. 0 & 40 moles % 
de cette polyamine peuvent Stre remplacees par une amine bis primaire de prefe- 
rence, 1 'ethylenediamine ou par une amine bis-secondaire de preference la pipe-' 
razine et 0 a 20 moles % peuvent fitre remplacees par l'hexamethylenediamine. La 
reticulation est realisee au moyen d'un agent reticulant (B) choisi parmi les 

25 epihalohydrines, les diepoxydes, les dianhydrides , les anhydrides non satures, 
les derives bis inaatures ; la reticulation est caracterisee par le fait qu'elle 
est realisee au moyen de 0,025 a 0,35 mole d* agent reticulant par groupement 
amine du polyamino-polyamide (A) et generalement de 0,025 a moins de 0,2 et 
en particulier de 0,025 a moins de 0,1 mole d'agent r€ticulant par groupement 

30 amine du polyamino-polyamide (A) ; 

Dans la composition selon 1* invention le polymere reticule presente 
1 'ensemble des caracteristiques suivantes : 

(1) il est parfaitement soluble dans I'eau a 10% sans formation de gel ; 

(2) la viscosite d'une solution a 10% dans I'eau a 25°C est superieure a 3 cen- 
35 tipoises et habitue llement comprise entre 3 et 200 et plus spe'cialement elle 

est egale ou superieure a 20 centipoises et inferieure a 50 centipoises ; 

(3) il ne comporte pas de groupement reactif et en particulier il n'a pas de 
propriete alcoylante et il est chimiquement stable. 

Les acides utilisables pour la preparation des poly amino -polyamides 
40 (A) sont choi 8 is parmi : 



3 



2252840 



10 



- les acides organiques dicarboxyliques satures ayant de £ h 10 a tomes de car- 
bone, par exemple les acides adipique, trimef hyl-2,2 ,4 eL -2,4,4 adipique. Lei* 
phteliques, les acides aliphatiques mono- et dicarboxyliques a double liaison * 
ethylenique, par exemple les acides acrylique, methacrylique, itaconique, 

Parmi les acides preferes figurent 1'acide adipique et les composes 
d ' addition d'une alcoylenediamine avec des acides insatures tels que des 
acides acrylique, methacrylique, itaconique. 

L'acide adipique est particulierement prefere\ 

On pent egalement utiliser les esters des acides ci-dessus cites. 
II est egalement possible d 'utiliser des melanges de deux 6u plusieurs acides 
- carboxyliques ou de leurs esters. 

Les. polyamines utilisables pour la preparation des polyamiuo-polyami- 
des (A) sont choisis parmi les polyalcoylene-polyamines bis prima ires mono- 
ou disecondaires, par exemple la diethylene triamine, la dipropylene triamine, 
15 la triSthylene t6tramine et leurs melanges. 

La polycondensation est rea Usee par des procedes connus, par melan- 
ge des reactifs, puis chauffage entre 80° et 250*C, et de preference entre 100 
et 180°C pendant 1 a 8 heures selon les reactifs utilises. Apres un chauffage 
a reflux total pendant 1/2 heure a 1 heure, on elimine l'eau ou l'alcool forme 
20 au cours de la polycondensation, d'abord a press ion ordinaire puis sous prosaic, 
rfiduite* 

Les reactions ont lieu sous un courant d'azote pour eviter les colo- 
' rations trop importantes . et faciliter 1 'elimination des substances volatiles. 

En effectuant la reaction on utilise de preference une quantite d'a- 
25 cide dicarboxylique et diamines en proportions, equimoleculaires par rapport au> 
groupements amines primaires des poly-a i coy lene- poly amines. 

Selon un mode de preparation pref er6 on effectue la polycondensation 
de la polyalcoylene-polyamine choisie de preference parmi la diethylene tria- 
mine; la triethylene tetrandne, la dipropylene triamine et leurs melanges, 
30 soit (i) sur un diacide carboxylique de preference 1'acide adipique ou son ester 
dimethylique, soit (ii) sur le produit intermediate d'addition dW moUculo 
d'efhylenediamine et de deux molecules d'ester methylique d'un acide ethyleni- 
quement non saturg tel que l'acrylate, le mSthacrylate ou l'itaconate de 
mSthyle. 

35 Les reactions d 'addition de l'ethylenediamine sur les esters insature> 

sont realisees par melange des reactifs entre 5° et 80*C, et les reactions de 
polycondensation par chauffage pendant 30 a 60 minutes a reflux, puis avec 



4 



2252840 



Elimination de I'alcool mfithylique a 120-150°C, ou de l'eau a 140-175°C, d'a- 
bord a pre s 8 ion ordinaire puis sous un vide partiel de 15 ram de mercure. 

Les polyamino-poiyamides (A) a in si obtenues ont une viscosity dans 
l'eau a 10% et a 25 °C inferieure a 3 centipoises. 
5 La constitution des polyatnino-polyamides pr€f£r€s (A) peut fitre 

representee par la for mule general* (I) 

-^OC - R - GO - Z j|- (I) 

ou R represente un radical bivalent qui derive de I'acide utilise ou du pro- 
10 duit d'addition de I'acide avcc l 1 amine bis-primaire ou bis-secondaire. 

Parmi les significations preferees de R on peut citer les suivantes 

V • - (<a 2 V 

15 - CH 2 - CH 2 - NH s CH 2 - CH^ - NH - CH^ - CS^ - 

- CH - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 - ^H - 
CH 3 CH 3 



- CH - CH. / m 2 " CT * 

| V CH 2 - C^ - N^ | 

20 CH, - | - CH n 



Ces radicaux dfirivent respectiveoent de I'acide terephtalique, de 
I'acide adipique, du produit d 'addition de 1 'ethylenediamine sur lea acides 
acrylique, methacrylique et itaconique ou leurs esters. 
25 Z.repr6eente : 

1) dans les proportions de 60 a 100 soles 7., le radical 



- NH 



ou x * 2 et n « 2 ou 3 ou bien 

— .. ^ =* > efc~n ^ - — — - - - ■ v:-. • • . . . 

30 ce radical derivant de la diethylene triamine, de la triethylene tetramine ou 
de*la dipropylene triandnc ; 

2> dans les proportions de 0 a AO mole % le radical (II) ci-desaus, 
dans lequel x = 2 et n - 1 et qui d$rive de 1 'ethylenediamine, ou le radical 



35 



derivant de la piperarine ; 
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3). dans les proportions de 0 a 20 moles X le radical 
- NH - (CH 2 ) fi - NH - derivant de 1 'hexamethylenediamine. 

Les polyamino-polyamides ainsl obtenus sont ensuite reticules par 
addition d'un agent reticulant. On utilise con** agent reticular un compose 
bifonctionnel choisi par.,! (a) les epihalohydrines, par exemple 1 -eplchlorhydri 
ne ; (b) les diepoxydes par exemple le diglycidylether, le N.N'-bis epoxy 
propyl piperazine ; (c) les dianhydrides, par exemple le dianhydride de 1-aci- 
de butane tetracarboxylique. le dianhydride de 1'acide pyromellitique - (d) l es 
derives bis insatures, par exemple la divinylsulfoue, le Ethylene bis acrylami- 
de. 

On agent reticulant d ■utilisation avantageuse est l'epichlorhydrine 
D'autres agents reticulars preferes sont la divinylsulfone, le methylene bi S ' 
acrylamide, le diglycidylether et la N.N'-bis epoxy propyl piperazine. 

.. Ces agents reticulars donnent naissance respectivement aux radicaux 

sulvants :" 



- CH^ 
2 


- CHOH 


- CH 2 - 


- ch 2 


- CH 2 - 




- CH 2 


- CH 2 - 


CONH - 1 


- CH^ 


- choh 


- CH 2 - ( 


2 


- CHOH 


- CH 2 - K 



"2 



- hhw - - (JH^ - 

CH 2 - CHOH - CH 2 - 

- - CH 2 - CHOH - CH 2 - 

Les reactions de reticulation sont reallsees entre 20'C et 90"C a 
p-rtir de solutions aqueuses de 20 a 30* de polyaminp-polyamide auxquelles on 
•Joute regent reticulant par tres petites fractions jusqu'a obtenir un accrois- 
sement important de la viscosite mais' sans toutefois atteindre le gel qni n e 
se aolubiliserait plus dans 1'eau. La concentration est alors rapidement a jus- 
tee a 10% par addition d'eau et le milieu reactionnei eventuellement refroidi 

Selon une caracteristique essentielle de 1'invention, on emploie pour 
la reticulation des polymeres pofyaodno-polyamides de 0,025 a Oa^ mole d'agent reticu 
lent- par groupement amine de polyamino-pclyamide. Une categorie interessante de 
ces polypes reticules est obtenue en utilisant de 0,025 a moins de 0 2 
mole d'agent reticulant par groupement amine du pplyamino-polyamide. Dne autr£ . 
categorie avantageuse de polymeres. reticules est obtenue en utilisant de 0 025 
* moins de 0,1 no ie d'agent reticulant par groupement amine du polyamino- 
polyamide. 

: Les proportions de reticulant a utilise*, qui varient selon la nature 
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du polyamino- poly amide et du retlculant, peuvent fitre determines facilement 
en ajoutant l'agent retlculant desire a une solution aqueuse du polyamino-poly- 
amide jusqu'a ce que la viscosity d'une solution k 10% s it, a 25 °C, comprise - 
entre 3 centlpoises et I'etat de gel tout en conservant une solubility parfaite 
5 dans l'eau. 

Le depassement "des proportions, de retlculant ci-dessus lndiquees 
entralne la formation d'un gel non diluable a l'eau, par suite d'une reticu- 
lation trop import ante. En augmentant encore la quantity de retlculant on 
obtient a nouveau des polymeres qui sont solubles dans I'eau male pr 6 sen tent 

10 un caractere evolutif en fonction du temps et de la temperature. Ce car act fere 
evolutif est dfi a la presence dans le polymere reticule de substltuants r6ac- 
tife vis-a-vis de groupements nucieophiles. Quand on utilise comae agent r£ti- 
culant 1 'epichlorhydrine en des quantitea proches des proportions stoechiomg- 
triquea, les substltuants reactifs sont constitute principalement par des 

15 cycles azetidinium. 

00 



H 2< 

I 

20 OH 

Les polymeres reticules obtenus a partir de polyamino-polyamides 
connus dans la technique et utilises dans des compositions pour les cheveux 
renferment des groupements reactifs et de ce fait se cons er vent mal. 

Les polymeres reticule's selon la pr^sente invention se conservent 
25 bien et sont compatibles avec les tensio-actifs anioniques tout en assurant 
un bon demfilage des cheveux humides. Cette compatibility avec les tensio- 
actifs anioniques peut encore fitre amelioree par a 1 coy la t ion des groupements 
amines seconds ires des polyamino -ami des reticules. L'alcoylation augmente la 
solubillte dans l'eau des polyamino-amides reticules , en presence de tensio- 
30 actifB anioniques. 

On peut utiliser comme agent alcoylant : 

1) un epoxyde, par exemple le glycidol, l 1 oxyde d 'ethylene, l'oxyde de propyl- 
ene ; 

2) un compose a double Kai son ethyienique, par exemple 1 'acrylamide, l*acide 
35 acrylique ; 

3) 1'acide chloracetique ; 

4) une alkane* sol tone. > par exemple la propane suit one ou la butane suit one. 

L'alcoylation des polyamino-amides reticules est realiste en solution 
aqueuse, a la concentration de 10 a 30%,. a une temperature comprise entre 10 
.40 et 95?C . Le taux d'alcoylation par rapport a la basicite totale e*ea*t.Ta>dire le 
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nombre de moles d 'agent alcoylant fixe par rapport au nombre total de group- 
ments amine varie de 0 a 807.. L'indice de baaicite du polymere exprime en meq/g 
indtque le nombre total de milUSquivalents d'arote basique par gramme. 

Les polymeres rfiticales selon 1> invention peuvent etre utilises dans 
differentes compositions cosmfitiques pour cheveux, pour -le traitement des 
cheveux normaux.et plus particulierement des cheveux sensibilises." lis pe'uvent 
auasi etre utilises a des concentrations de 0,1 a 5i, de preference de 0,2 a 
2,57. et avantageusement de 0,3 a 1,31 dans des compositions cosmetiques pour 
cheveux et plus particulierement dans des compositions de shampooing, tel 
que shampooing anionique, catidnique, non-ionique, amphotere ou witterionique. 
de shampooing colorant, de teintuxe.de gel coiffant, de lotion coiffante, de 
lotion pour "brushing", de . lotlon to ^ ea pUs> dfi ^ 

lotion renfprcatrice de mise en pli. non rincee, dans des compositions restruc- 
tures, dans des compositions cosmteique. plus specif iques telles que les 
15 compositions antipeiliculaires, antisehorrMiques, 

On entend par lotion rincee, une lotion qu'on applique apres le 
shampooing pour obtenir un effet de "conditionnement des cheveux" et que 1'on 
rlnce apres un temps de pause. 

. On entend par "lotion pour brushing" ou lotion de mise en forme, 
20 une lotion appliquee apres le shampooing et qui favorise la mise en forme 'de 
ia cheveiure, cette mise en forme etant effectuee sur cheveux mouilles a l'ai- 
de d'une brosse, pendant le sechage des cheveux a l'aide d'un aechoir a main. 
Cette technique convient pour les cheveux relativement courts. 

On entend par- lotion reaforcatrice de mise en pits -non rincee, une 
lotion appliquee apres shampooing et avant la mise en pits, qui n'e.t pas 
rincee et qui facilite la mise en pile et amfiliore .. forme ec sa duree. 

On entend par lotion restructuranfe une lotion qui contient des 
produita renforcant la chain, keratinique des chaveux. A cette cla.se de 
produit. appartiennent le, derives methyloi*. tel. que ceux d€crit. dan. le. 
brevet, fr.ncais N « 1.527.085 et 1.519.979 de la demanderes.e. 

Ces agents restructurants sont en .genera^ utili.e. en combinai.on 
avec de. composes cationiques qui facilitent le demerge des cheveux a l'etat 
humide mais presenter 1 • inconvenient de donner aux cheveux un aspect poisseux 
a l'etat sec. 

" Les compositions cosmetiques pour cheveux contenant un polymere 
r«ticul« selon 1 'invention peuvent avoir un pH compris entre 2 et 11 et de • 
preference entre 3 et 8. . . 

Elles peuvent se presenter sous les diverses formes -habituelles.c 'est- 
=-dire : solutions acuense8 . ou hydroalcooliques, gel Sj cremes, dispersion^ 
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ou sous 'forme d 1 aerosols. 

El les peuvent contenir .en plus du polymer e reticule* tous les compo- 
sants utilises dans les compositions pour cheveux, no'tamment des agents de 
surface anioniques, cationiques, amphoteres, zvitterioniques ou non-ioniques, 

5 synergistes, stabllisants, gpalssissants, gmulsionnants, adoucissants , agents 
de conservation, colorants, par f urns, etc. Ces compositions peuvent egalement 
comporter d'autres resines cosmgtiques, en* particulier non-ioniques, cationi- 
ques ou anioniques. 

L 'association des conditionneurs de la pr£sente invention avec les 

10 agents de surface non-ioniques fournit des shampooings particulierement inte*- 
ressants not amine nt pour le demfilage plus facile des cheveux. 

Par mi les poly meres ou reVines cosine^ i que s pr£fer€s pouvant fitre 
utilises en combinaison avec les polymer es rSticulSs on peut citer les 
copolymeres acide crotonique 10% -acetate de vinyle 9CTZ d'un poids mol€culaire 

15 de 10.000 a 70.000, le copolymere vinylpyrrolidone (VP) -acetate de vinyle (AV) 
ayant un poids molSculaire de 30.000 a 360.000, le rapport VP:AV etant compris 
entre 30:70 et 70:30, les copolymer es de polyvinylpyrrolidone qua terna ires 
ayant un poids moleculaire de l'ordre de 1.000.000, tel par exemple que le 
polymere vendu sous la marque "GAFQDAT. 755" par G A F Corporation, les polyme- 

20 res cationlques resultant de la condensation de la piperazine ou de ses deri- 
ves (1) sur des composes bifonctionnels tels que des. dihalogfinures d'alcoyles 
ou d'alcoyl-aryles, des bls-6poxydes, des eplhalohydrines, des derives bis 
insaturgs et/bu (2) sur une amine prima ire dont- les deux 'a tomes d'hydrogene 
peuvent etre substituSs .et qui se comporte comae un compos i bifohctionnel ; 

25 (3) a la fois sur une gpihalohydrine et sur une amine hydroxy Ifie telle que la 

di glycol amine, la 2 -amino 2-mfithyl 1,3 -propanediol ou sur un amino acide tel que 
le glycocolle. 

Par mi les agents de surface pouvant 6tre utilises en combinaison avec 
les polymere 8 r~eticul£s on peut citer (a) les agents de surface anioniques 

30 tels que les sels alcalins ou <falcanolamines des alcanes sulfonates, alcoyl 

sulfates et. alcoylether sulfates et leurs prodults de condensation avec I'oxyde 
, d' ethylene par exemple le lauryl et le myristyi gther sulfate de sodium ou de 
tr 16 thanol amine, le semi -ester sulfosuccinate disodique d'alcanolamides, 
(b) les agents de surface non-ioniques tels que (1) les prodults de condensa- 

35 tion d f un monoalcool, d'un cr-dial ou d'un alkylph£nol avec le glycidol par 

exemple les composes de formule R-CHOH^CH 2 -0-/~CH 2 -aiOH-CH 2 -0? n H dans laquelle 
R dSsigne un radical aliphatique, cycloaliphatique ou arylaliphatique ayant de 
7 a 21 a tomes de carbone et leurs melanges, les chalnes aliphatiques pouvant 
comporter des groupements ether » thiogther et hydroxymfithylene et 1^-nv^lO ; 

40 (ii) les composes de formule RO /C H,0 (CH 0H)7 H ' 
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dans laquelte R design*, un radical allele, alkfeyle ou alkylaryle et n l 0 • 

(c) lea agents de surface cationiques tels que (i) le chiorure de dimethyl ' 
hydroxymethyl cetyi ammonium ou (ii) le bromure de tStradecyl trimfithylamaonium 

(d) les agents de surface amphoteres tels que les derives carboxyliques de 
1" imidazole. 

Les compositions cosm#ti<n.es pour cfaeveux selon 1 'invention devant 
6tre appliquees sur les cheveux sensibilises renferment avantageusement un 
electrolyte. La presence de 1 'electrolyte dans la composition r«uit ou suppri- 
me la tendance qu'ont les cheveux sensibilises a fixer durablement les poly- 
meres. On utilise comme Electrolytes des sels aicalins ou alcalino-terreux d'a 
cides oineraux ou organiques, solubles dans 1'eau et de preference les chloru- 
res et achates de sodium, de potassium, d 'ammonium et de calcium. La quantite 
d'electrolyte n'est pas critique. Bile est de preference comprise entre 0 01 a 
, 5X et avantageusement de 0,4 i 31 du poids total de la composition. Le rapport 
. filectrolyte:polymere est.compris entre 0:1 et 1,5:1. 

Les polymeres polyamino-amides (I) reticule's avec les agents reticu- 
lars ci-deasus indique, et slcoyies avec un agent alcoylant choisi par,* 
I'acrylamide et le glycidol sont des composes nouveaux. 

. Lots de l'alcoylation d'un polymere polyamino-amide reticule avec 
I'acrylamide de formule CH.-CH-CONH, ce dernier se condense SU r les groupemenL^ 

amine, prfmaire et/o« secondaire en donnant des chalnes de formule 

-N-CH 2 -CH 2 -CONH 2 ; 
le glycidol dans les memes conditions conduit a des chainea de formule 

-N-CH 2 -CH0H-CH 2 0H. 
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EXEMPLE I 

Polycondensation de I'acide adtpique et de la diethylene triamine. 

La constitution du polymere obtenu peut fitre caracterisee par le 



motif sulvant 



£oC - (CH ? ) A - CONH - (CH 2 - CH 2 - NH)^ 



A 619 g (6 moles) de diethylene triamine, on ajoute, sous agitation 
et en atmosphere d 'azote, en 15 minutes, 876 g (6 moles) d'acide adipique. On 
chauffe ensuite le melange rfiactionnel a 145-150°C, temperature a laquelle on 
note une condensation d'eau. On maintient au reflux pendant 45 minutes puis 
on eiimine I'eau par distillation a pression ordinaire pendant 2 heures, puis 
sous pression requite (15 mm de Hg) pendant 1 heure. La. temperature de chauf- 
fage augmente progressivement jusqu'a 170°C. 

Le produit ainsi obtenu est couie k chaud. II se presente, apres 
15 refroidissement, sous la forme d'une rSsine dure et cassante. Elle est trans- 
parente de couleur jaune-vert et se solubilise completement dans l'eau. 

EXEMPLE la 

Reticulation du polymere obtenu selon l'exemple I avec l'epichlorhydrine. 

A 200 g de rSsine, obtenue selon le precede decfit dans l'exemple I, 
20 dissous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agitation, 9 g d , epichlorhydrine. ' 
On chauffe le melange jusqu'a 90°C, puis on ajoute par tres petites fractions 
et a des intervalles de 5 a 10 minutes, 1,8 g d'epichlorhydrine jusqu'a l'ob- 
tention d'une viscosite sup^rieure a 50 centipoises a 65°C. 

La solution est alors diluee immediatement k une concentration de 10X 
25 d'extrait sec par addition de 1098 g i'eau. 

La viscosity apparente mesur€e apres 24 heures et a 25°C est de 31 
centipoises au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 

La quantity de reticulant utilise est de 11 moles d'epichlorhydrine 
pour 100 groupements d 1 amine. 
30 EXEMPLE lb 

Reticulation du polymere obtenu selon l'exemple I avec la methylene bis acry- 
1 amide. 

A 70 g de resine preparee selon le procfide decrit dans l'exemple I 
et dissous dans 280 g d'eau on ajoute, a la temperature ambiante et:sous agi- 
tation, 7 g de methylene bis acrylamide, puis on chauffe le melange a 80-90°C. 
Apres 1 heure de chauffage on observe un accroissement important de la viscosi- 
ter Le melange est alors dilue a 107. d'extrait sec par addition de 413 g d'eau. 

On obtient une solution limpide ayant une viscosite apparente de 32 
centipoises, mesuree apres 24 heures a 25 °C et sous un gradient de vitesse de 
40 26,3 sec ~ l . 
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La quantity de reticulant utilise est de 12,1 moles de methylene 
• bis acrylamide par 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXE HP IE Ie 

Reticulation du polymere obtenu selon 1'exemple I avec la N : M'-faia -€po3tv 
propyl piserazine; 

A 20 g de polymere prepare S2 io a le precede decrit dans 1 -example I 
et dissous dans 80 g d'eau, on ajoute, a temperature ordinaire et sous agitation 
1,50 g de N.N'-bis-epoxy propyl piperazine, puis on chauffe le melange a 70-80'c' 
Apres IS minutes de chauffage on obtient un gel qu'on dilue immediatement a * 
1TO d'extrait sec par addition de 113,5 g d'eau. 

On obtient une. solution limpide ayant une viscosite de 32 centipoi- 
ses mesuree apres 24 heures a 25'C et sous un gradient de vitesse de 26 3 
sec. . La quantite de reticulant utilisee est de 7,3 moles de N.N'-bis- 
eposy propyl piperazine pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EX5MPT£ Id 

Rfiticulation du polymere obtenu selon 1'exemple I par la divinyl sulfone - 
A 20 g de polymere prepare" selon 1'exemple I et dissous daue 80 g 
d'eau on ajoute, goutte a goutte, a temperature ambiante, juaqu'a obtenir un . 
debut de gelification, .l,7 g de divinyl sulfone. On dilue. alors rapidement 

avec 100 ml d'eau. 

La viscosite apparente d 'une solution a 1«, mesuree apres 24 heures 
a 25 °C et au gradient de vitesse de 26,3 sec/ 1 est de 27 centipoises 

La quantite de reticulant utilisee est de 13,9 moles de divinyl 
sulfone pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPIE II 

Polycondensation de 1'acide adipique et du melange diethylene triamine-pipera- 

zine. r ^ 

la constitution du polymere prepare pent etre representee par lea 
deux motifs ci-apres rep^rtia statistiquement dans les proportions de 2:1 - 
OC - (CH 2 ) 4 - CONH - (CH 2 - CH 2 - NH) 2 J 

- |oc - (ch 2 ) 4 . co-iT y ^. 

Le melange de 438 g (3 moles) d'acide adipique et de 86 g (I mole) 
de piperazine est chauffe, sous agitation, et en atmosphere d'azote pendant 
2 heures a 120-135'C. On ajoute ensuite, a cette temperature et en 1'espace 
de 90 minutes. 206 g (2 moles) de diethylene triamine. On dlstille 1'eau - 
formee pendant 1 heure a 140-170'C a pression ordinaire, puis 1 heure a 170- 
175 °C sous 15 mm de Hg. 

Le produit ainsi obtenu se presents sous la forme d'une resine 
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dure. ca«s3nte^ transcarente et de cculeur jaune^vert. 

S5SMPIS Ha 

Reticulation du polymere obtenu selon I'exemple II avec de 1 'epichlorhydrine. 

A 200 g de resine, obtenue selon I'exemple II et dissoute dans 800 g 
5 d'eau, on ajoute, sous agitation, 9 g d'epichlorhydrine a temperature ordinai- 
re. On chauffe ensuite le melange a 90° C et on, ajoute encore 1,1 g d'epichlo- 
rhydrine par petites fractions a 5 ou 10 mi nates d * intervene , jusqu'a 
obtenir une viscosity de 50 centipoises. . 

La solution est alors rapidement diluee avec 1091 g d'eau pour 
10 obtenir une concentration de 1(7%. 

La solution ainsl obtenue est llmplde et sa viscosity, meeur€e 
apres 24 heures a 25 °C, et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 est de 52 
centipolses. 

La quantity de reticulant utilisee est de 13,2 moles d'epichlorhydri- 
15 ne pour 100 groupements amine du poly amino -poly amide. 

EXEMPLE III 

Folycondensation de l'acide adipique et de la triethylene t6tramine # 

La -constitution du polymere prepare* dans cet exeraple peut etre 
representee par le motif : 

- -£ OC - (CH 2 ) 4 - COKH - (CH 2 - CH 2 - KH> 3 ^ 
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A 292 g ( 2 moles) de triethylene tStramine, on ajoute, sous 
atmosphere d f azote, en I'espace de 20 minutes* 292 g (2'mbles) d'acide adipi- 
que, par petites fractions et sous agitation. On chauffe ensuite le melange 
au reflux total a 145°C pendant 1 heure. On eiindne l'eau formee par distil- 
lation a la pression ordinaire pendant 3 heures et sous press ion r£dulte de 
15 mm de mercure pendant 1 heure en £-levant progress Ivement la temperature 
jusqu'a 170-175°C. 

On obtient ainsi une resine transparente de eouleur jaune,dont une solu- 
tion a 10% pr^sente une viscosity, a 25°C, inferieure a 2 centipoises. 

EXEMPIE Ilia 

Reticulation du polymere obtenu selon I'exemple III avec l'Spichlorhydrine. 

A 200 g de solution aqueuse a 2051 de polymere obtenu suivant le 
procede decrit dans I'exemple III, on ajoute, rapidement et sous agitation, 
35 1,8 g d'epichlorhydrine et on chauffe le melange a 90-95°C pendant 30 minutes. 
On ajoute ensuite, a la a£me temperature, tres lentement, 0,4 g d'epichlorhy- 
drine jusqu'a 1'obtention d'une viscosite superieure a 50 centipoises, mesuree 
a 65°C. . - 

La solution est alors diluee immediatement a une concentration de 
10% d'extrait sec, par addition de 220 g d'eau. La solution obtenue est limpide. 
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•S» viscosite k 25'C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 est de 24 centi- 
poises. 

La quantit4 totale d'epichlorhydrine ajoutee est de 0,0242 mole 
ce qui correspond a 7.8 moles de reticular pour 100 groupements amine d„' 
polyamino-polyamide. 

EXEMPLE IHb • 

Reticulation du polymere obte'nu selon l'exemple III avec le methylene -bls- 
acrylamide. 

A 100 g de solution aqueuse a 201 de polymere, obtenu suivant le 
procede decrit dans l'exemple III, on ajoute 0,8 g de methylene-bis-acrylamide 
puis on chauffe le melange a 70-80'C pendant 25 minutes. On obtient alors un 
gel.mou que 1'on dllue Wdiatement a une concentration de lot d'extrait sec 
..par addition de 108g d'eau. La solution obtenue est limpide. Sa-viscosite 
mesuree .apres 24 heures.a 25°C et au gradient de Vitesse de 26,3 sec" 1 est'de 
15 43 cehtipoises. 

La quantite de methylene-bis-ac*rylamide ajouUe 6quivaat a 3>4 m1m 
de reticulant pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE IV 

Polycondensation du produit de reaction de 2 moles d'itaconate de methyle et 
20 de 1 mole d^6thylenedlamlne avec la diethylene triandne. 

La constitution du polymere prepare dans cet exemple pe„t 6tre re- 
presents par le motif : 



5 



0 0 

Premier stade 
' . - 

A 620 g (3,9 moles) d'itaconate de methyle, on ajoute, e„ I'espace 

d'une heure, sous agitation et en atmosphere d'azote, 118 g (1,95 mole) 

d 'ethylene diamine en maintenant la temperature a 30°C. 

Apres une nuit, A la temperature ambiante, on chauffe A 80»C pour 
,eiiminer le methanol, d'abord A pression ordinaire, puis sous pression'reduite 

de 15 mm de Hg. On note alors 1 'apparition d'un prfcipitt. On reprend le 

melange reactionnel avec 500 ml de benzene et on distille 1'azSotrope methanol- 

benzene. 

On concentre et .on reprend le r4sidu avec de 1 'acetone. On obtient 
ainsi, avec un rendement .de 82% le N.N'-ethylene-bis -,4-carboxylate de methyle 
2-pyrrolidon* sous forme de poudre blanche ayant un point de fusion de 141- 
.142'C et un indice de saponification de 6,35" milli equivalent /gramme. 
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Deuxieme atade 

A 198 g (0,63 mole) de diester- ainsi obtenu, on ajoute, a temperature 
ambiante. 65,5 g (0,63 mole) de diethylene triamine et on distille le methanol 
forme par chauffage a 120-130'C, d'abord a pression ordinaire pendant 90 dan- 
tea,- puis sous pression reduite de 15 mm de Hg pendant 30 minutes. 

On obtient ainsi une r^ine transparence, dure et cassante de 
couleur jaune-vert, parfaitement soluble dans l'eau. 

EXEMPLE iva 

Reticulation du polymere obtenu selon l'exemple IV avec de l'epichlorhydrine. 

A 200 g de resine dissous dans 800 g d'eau,. on ajoute, sous agita- 
tion, 13 g d'epicnlorhydrine a la temperature ambiante. On chauffe le melange 
a 90»C et on ajoute encore, par petites fractions, a 5 ou 10 minutes d' inter- 
vene, 2 g d'epicnlorhydrine, Jusqu'a l'obtention d'un debut de salification 
- On dilue alors rapidement avec 1135 g d'eau froide pour ramener la solution 
15 a lfflt d'extrait sec. 

On obtient ainsi une solution limpide. dont la viacosite, mesuree 
aprea 24 heures a 25»C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 est de 49 cen- 
tipoises. 

La quantity d'epicnlorhydrine utilise correspond a .22" moles pour 
20 loo groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE IVb 

Reticulation du polymere obtenu selon l'exemple IV avec le methylene-bis- 
acrylamide. - - 
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A 50 g de polymere obtem, dans l'exemple IV et dissous dans 200 g 
d'eau, on ajoute, a la temperature ambiante et sous agitation, 1,5 g de 
methylene-bis-acrylamide, puis on chauffe le melange a 85-90'C. On ajoute en- 
suite, progressives le reticular jusqu'a obtenir une. viscosite superieure 
a 50 centipoisea a 65'C. On ramSne alors la concentration du melange a 10X 
d'extrait sec, par addition de 285 g d'eau. 

On obti#nt une solution limpide, ayant une viscosity de 54 centi- 
poises & 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 . 

La quantite de methylene-bis-acrylamide ajoutee est de-3,9 g et elle 
correspond a 16 moles pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPIZ V 

Polycondensation d'un melange de ,2 moles d'acrylate de methyle et de 1 mole 
d'fithylenediamine avec la difithylene triamine. 

La constitution du polymere prepare dans cet exeople peut etre 
representee par le motif : 
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- : * 2iC S ' - mcles) d^thylarftdlamine, ?n ajoute, 3a l'espace de Z 
hsarcal- * ur.e temperature comprise entre 10'C et20°C, sous agitation et en 
, i>3^pti6re d'azote, 639 g (8 moies) d'acryiate de mSthyle,. Apres 1 heure 
d'agitation a la temperature ambiante, 6n ajoute 413 g (4moles). de di^tfliylene- 
triamine. On dlstille ensuite le methanol formS par chauffage a 120-140*C pen- 
dant 2 heures a la pression ordinaire st pendant- 2 heures sous une pression 
r^duite de 15 mm de Hg. • 

On obtlent ainsi une resine trans par ente de couleur j a une -orange, 
qui en solution a 1C7. d'extrait sec, prSsente une viscosity infferieure a 2 
centipolses. 

EXEMPLE Va - 

Reticulation Ou polymer e" obtenu selon l'exemple V avec 1 'epichlorhydrine. 

A 200 g de polymere, obtenu suivant le procSde" de ^exemple V 
dissous dans 300 g d'eau, on ajoute, sous agitation, a temperature ambiante, 
45 g d'e^icalorhydririe. On chauffe progressivement jusqu'a 90°C, puis on 
ajoute, par petites fractions, a 5 ou 10 minutes d'intervalle, 11 g d»e>i- - 
chlorhydrine jusqu'a 1'apparition d'un deT>ut de g$lification. On dilue alore 
rapidementla concentration a 10* d'extrait sec, par addition de 1504 g 
d f eau froide. 

On obtient ainsi une solution limpide ayant une viscositfi de 
25 centipolses, *esur£e apres 24 heures a 25°C et au gradient de vitesse de 
26,3 sec . 

EXEMPLE VI 

Poly condensation d'un melange de 2 moles de mStha cry late de mtthyle et de 
1 mole d f Ethylene diamine avec la diithylene triamine. 

La constitution du polymere prepare* dans cet exemple peut fitre 
■representee par le motif : 

-foC^H - CR 2 - NH - CH 2 - CH^ - NH - CH^H^0NH-(CH 7 ^H o ^l 



CH 2 - NH - CH 2 -CH-CCNH-(CH 2 -CH 2 - 
"3 CH, 



A 180 g (3 moles) d'ethylene diamine, on ajoute, a la temperature 
ambiante, 600 g de methacrylate de methyle (6 moles). On abandbnne le melange 
pendant 3 jours., puis on chauffe. a 80°C pendant 3 heures. On ajoute ensuite 
309 .g de di^thylene triamine (3 moles) et on chauffe a 120-125°C pendant 
4 heures a la p r es s ion ordinaire et pendant 90 minutes sous une pression 
r^duitede 15 mm de Hg. Le polycondensat ainsi. obtenu se presente sous la 
forme d'une rtfsine de couleur vert-bronze, 

EXEMPLE Via 

^tl^laiic;; Ju jclyaere cbtenu selon 1' exemple VI avec le -aSthyl^ne-bis- 
acrylanide. ' 
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A 84,6 g de polymere prepare suivant le process dScrit dans l'exeo- 
ple VI et dissous dans 338,4 g d'eau, on ajoute, a la temperature ambiante et 
sous agitation, 27,3 g de methylene-bis-crylaoide. Le melange est ensuite 
chauffe a 85-90°C pendant 15 minutes. On obtient alors un gel qui est dilue 
5 immediatement a une concentration de lot d'extrait sec, par addition de 669 g 
d'eau. On obtient une solution llmpide ayant, a 25 "C et au gradient de vitease 
de 26,3 sec " , une viscosity de 53 centipoises. 

La quantity de rSticulant ajoutfi correspond a 21,4 moles pour 100 
groupements amine du polyamino-polyanride. 
10 EXEMPLE Vli 

Alcoylation a la propane s ultone du polymere r£ticul€ selon I'exemple la : 
A 3000 g de solution aqueuse a 10X de polyaminoamide reticule et prepare* selon 
1 exemple la et ayant un indice de basicity 0,45 oeq/g (1 g de polymere ren- 
11™ ?!* 5 * l0 ^l *~P~-«*««- . ^ ajoute soul igitatioTitl^n 
phere d'asote, 113,5g (0,93 mole) de propane sultone. On chauffe ensuite la masse 

15 reactionnelle a 60°C, pendant 4 heures. On dilue avec 1020 g d'eau pour ramener 
la concentration a 10* d'extrait sec. La solution ainsi obtenue est de couleur 
jaune, et present e a 25 °C une viscosity de 12,6 cps. 

EXEMPLE VIII 

Alcoylation au chloracltate de sonde du polymere rgticulS selon I'exemple la ; 

20 A 2000 g de solution obtenue selon I'exemple la, on ajoute sous agitation et a 
temperature ambiante 70 g (0,6 mole) de chloracState de soude, et on chauffe en- 
suite la masse reactionnelle a 90°C, pendant 10 heures. On ajoute ensuite 270 g 
d'eau pour ramener la concentration a 10* d'extrait sec.On obtient ainsi une 
solution limpide, de couleur jauae pallia et dont la viscosite a 25°C est de 21cps. 

25 5XEMPLE IS 

Alcoylation aii alyci dol du polymere reticuU selon I'exemple la ; 
A 1000 g de solution a 10% de polymere cationique prepare* selon I'exemple la on 
ajoute en deux heures, sous agitation et a temperature ambiante, 27 g (0,36 mo- 
le) de glycidol. L'agitation est maintenue pendant 5 heures et on dilue ensuite 

30 avec 265 g d'eau pour ramener la "concentration a 10%~d*'exTi"aTrse"c. "On obtient 
ainsi une solution limpide, legerement colors, et dont la viscosity mesuree a 
25°C, est de 13,8 cps. 

EXEMPLE X 

Alcoylation a l'acrylamide du polymere reticule* selon I'exemple la : 
35 A 1000 g de solution aqueuse a 10% de polyamino amide prepare* suivant I'exemple 
Ia,^ on ajoute a temperature ambiante, en presence d'une trace de nitrite de 
sodium, 20 g (0,28 mole) d'acrylamide. Le milieu r^actionnel est ensuite chauffe 
10 heures, a 60°C. Par addition de 180 g d'eau, on obtient une solution limpide 
de polymere a 107. de matiere active et de viscosite" egale a 11,2 cps a 25°C. 

COPY 
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EXEMPLE S D' APPLICATTOM 
EXEKFLE A 1 

Shampooing anient que 

- Laurylsulfate de triSthanolamine 

15 g 

- DiSthanolamides d'acides gras de coprah 

3g 

- Polymere prepare* selon l'exemple la * ^ 

l >5g 

- Eau q. S;p 

100 g 

pH ° 7 

On applique environ 10 cm 3 de cette solution sur une chevelure 
prealablement mouillee. On masse legerement. On rince * 1'eau et on effectue 
une deuxieme application. On masse energiquement pour obtenir une mousse 
abondante, on laisse pauser une minute pour assurer la fixation du polymere 
sur les cheveux puis on rince. 

On coastate une grande facilite de demelage des cbeveux mouilles 
(le peigne glisse facilement dans les cheveux), le cheveu est tres deux 
souple, malleable, la mise en plis se monte avec une grande facilite Apres ' 
sechage et lers du coiffage des cheveux sees, on constate egalement one 
facilite de demelage. Les cheveux sont nerveux et disciplines. 

EXEMPLE A 2 

Shampooing anionique 

- Semi-ester sulfosuccinate disodique d'alcanolamide modifie is * 
Icommercialise sous la marque "Monomate DHL 50" ' " 

" Sgjf i'etSf£e te .??. SOdiUm C ° ndenS6 ^ 2 ' 2 00168 ' 

15 g 

- Polymere prepare] selon l'exemple la 1 

-•Eau„q.s»p 

pH = 7,V 100 S 
EXEMPLE A 3 

Shampooing anionique 

" SSifST SUlfate ^ S ° diUn COndens€ avec ^ ^les d'oxyde 

12 g 

- Diethanolamides d'acides gras de coprah 4 

- Polymere selon l'exemple Va . . S 

. * "****■"****••"••»*"•••••••••.« 1 5 g 

" SlSi'SfS" *".P° l r 1 ?y l K rrroll *»« quaternaires ayant un 
poids molecularre de l'ordre de 1.000.000, commercialise 
sous la marque -^AT 755 " par G6neral ^ ^ ^ ^ 

- Eau q.s.p. 

100 g 

PH =7,5 



COPY 
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EXEMPLE A 4 

Shampooing anion! que 

- Myristyl Sthef sulfate de sodium condense* avec 2 5 moles 
d'oxyde d'^thylene 5 

- Lauryl Sther sulfate de sodium condense 1 avec 2,2 moles 

d'oxyde d ! Ethylene ^ 

- Polymere selon 1 •exemple IVa 1 g 

- Eau q.s.p ,„ 

^ r 100 g 

pH = 8 

EXEMPLE A 5 

Shampooing arilonlque 

- Lauryl sulfate. de trigthanolamine ... m 

*• xo g 

- Mono^thanolamidesd'acides gras de qoprah [ 1 5 g 

- Hydrolysat de protelnes derives du collagene a 80 % de 
matieres actives, commercialism sous la marque "HYDROPO 220" 
par STEFAN Chemicals " u 

5 g 

- Polymere selon l'exemple Ha .... „ 

* • • 2 g 

- Eau q.s.p - T „ 

^ r ; • 100 g 

pH = 4 * 

L* action des shampooings A 2 a A 4 est similaire a celle du 
shampooing A 1. L e shampooing A 5 ameliore en outre i'gtat des cheveux abimes 
en donnant plus de resistance aux fibres et plus de duretS aux cheveux. 

EXEMPLE A 6 

6hampooing ncn-ionique 

R^0H-CH 2 -CH^CH 2 .CH0H-CH 2 -0 ^ H ......... u * g 

R «= melange de radicaux nonyle i a 'dodecyle 

- Polymere selon l'exemple la 2 5 

- Acide lactlque q.s.p pH = 5 

- Eau q.s.p 

EXEMPLE A 7 

Shampooing ncn-ionique 

R-CHOH-C^-O £ CH^HOH-C^-O jZ- 3,5 H & ^cy.le 12 g 

- Chiorure de dimethyl hydrcxy VSthyl cStyl ammonium lj5 g . 

- Polymere prepare* selon l'exemple Ia . ; x 5 ' 

- Copolymeres de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant un n \ 
poids moleculalre de l'ordre de 1.000.000 commercialisms ' g 
sous la marque "GAFQUAT 755" par GENERAL ANIL IN and FILM Corp. 

- Acide lactique q.s.p. . . . pH 3 . 

- Eau q.s.p 

4 P ... 100 g 
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EXEMPLE A 8 
Shampo lug noa-ionique - 

R-CHOH-C^-O ICH^-CHOH-C^-O^L 3 ^ h 5 g 

R = melange de radicaux nonyle a dodecyle 

~ Chlorure de diethyl hydroxygthyl cfityl amonlum ......... x 

- c 12 ^5 0 -/JCHj-CH-O -A- 4 H ..." * ' 8 



5g 

- Polynere de 1 'exe^le Va 

- Acide lactique q.a.p.... pH 5 3 g 

- Eau q.s.p 

" * ; loo g 

EXEHPLK A 9 

Shampooing non-ionique 

Alcool laurique oxye^hylen* av«c 12 -olcs d'oxyde d Ethylene " 7 # 

- DiSthanolamlde laurique 

- Poly^re suivant l'exeapl* la 38 

- Polynere auivant i'exeaple lla '* °' 5g 

-Acide lactique q .s. p „ . . pH 4,5 " " " * ? " ' °* 8 8 

- Eau q,s.p . 

" " * 100 g 

• . EXEMELB A 10 

Shampooing non-1 oni que 

- Alcool laurique oxyethylfine avec 12 moUe d'oxyde d'ethyifene fi „ 

;c lA5 o-rcH 2 -cH.o^H 4 * 

CH^OH 

- Di6thanolaxti.de laurique 

- Polyaere selon l'exa^le IV a ^ % 

VAcide lactlque q.8,p. p h 3 * ' % % 

-Eau q.8.p # .. m \ 

Lea .oa-pooing. non-ionlque. de. exe^le. A 6 'l a'w ,' w u,uL 



co-re lc, aha^oolngs anion!*,.* de. e*e^le. Al - A5. On con.tate une trt. 
grand* fadllte de demeiage des cheveux et de. cheveu* sec. Le 

de^age e8t mgMa ^ mt „ Us coMervent ^ u soupiM8e ^ ^ 

l^rete. la chevelure a du voW et 1. al.e en pll. 8e .onte f.cile^nt . 

BflSMFLE A 11 

Renforcateur de niae en pits. 

On prepare la lotion suivaate : 

- Copoiyaere acetate de vinyle/acide crotoni que 90/10 
P.M. < pcids aoUculaire) « lo KOO 

•i5 MW ••-•***••••••• 2 5 2 

- Polym&re. seloa l'exeaple la * 

" 2 ' amim Methyl prcpanel^.^L q.s.p/' pH ) ^ 8 
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- Ethan 1 q.s.p. 50° 

- Colorant 

0,01 g 

- Parfun 

0,2 g 

- Eau q.s.p 

H F • 100 ml 

EXEMPLE A 12 
Renforcateur de mlse en pits pour cheveux gras 
On prepare la lotion suivante : 

- Polymer e 8 el on l'exemple la ....... 

0,3 g 

- Copolymere ac6tate de vinyl/acide crotonique 90/10 - 
P.M. - 50.000 4 

2,5 g 

- Copolymer* polyvinylpyrrolidone/acState de vinyle 60/40 n * * 
ayant une viscosity de 3,3 cps (mesuree a 25°C en solution'-" " 8 
a 5 X dans l'gthanol) 

- 2 -amino 2-methyl propane 1,3 -did 1 q.s.p. pH 7 

- Ethanol ...q.s.p. 50° 

- Colorant 

„ • * :•; o,o i g 

- Parfm 

; 0,2 g 

- S-carboxyme*hylcystelne (antis£borrhelque) * 0 y 

- Eau q.s.p. .... . ' 

H * 100 ml 

Les lotions des exemples All et A12 s'appliquent sur cheveux 

-ouilles et essores apres shampooing et avant enroulage de la «ise en plis. 

On constate sur cheveux mouilles une facility de demelage Apres 

enroulage dela mise en plis, on constate que les cheveux sont plus nerveux 

plus doux et legereaent plus brillants. La tenue de la mise en plis est 

considerableaent prolongee. 

EXEMPLE A 13 " 
Lotion pour "brushing" (mise en forme) 

On prepare la lotion suivante : 

- Polymere selon l , exemple la . 

• 0,5 g 

-_Ethanol q.s.p.... 50 0 

- Colorant 

- Parfum , " ' ' *• °' 01 * 

-Eau q.s.p... ' ' °' 2g 

10O Bl 

On applique cette lotion sur cheveux mouilUs et essores apres 
sha^oolng. On net en forme la chevelure a l'alde d'une brosse tout en 
•echant les cheveux a l'aide d'un sechoir a main. 

On constate un tree bon passage de la brosse et une tenue -prolong* 
de la coiffure. On constate egalement que les cheveux sont plus Mlm et 
plus doux. 
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EXEMPLE A 14 
Rinse (lotion rincee) pour cheveux fins et nous. 
On prepare la lotion sutvante : 

' ^tyl/stearyii.pxe 30/70 % oxygthyleng a 33 Z 

coBnerclallaa 80tt8 la MrqB e »Cire de S ipol AO" pal SDMOVA 1 5 B 

- T^^%r^ssr' — - ; 

- R-CHOH-CI^-O- iCHj -CHOH-C^-O^- H ** 8 

R = melange de , nsmyle b dodecyle * " 8 

- Polymere selon I'exemple lis 

- Hydroxyfithyleellulose " °'- 8 

- Aclde malSique q.s.p. . . pH 8 °'' 8 

- Eau q.s.p • 

„_ """ - • 100 g 

On applique cette lotion a„ r cheveux mouilles et essorea apree 

shampooing, on laisse pauser 5 minutes, puis on rince. 

On constate un tree bon.demelage des cheveux mouilles. Apres mi.e 

-plis et sechage, le. cheveux sont nerveux, f.ciles a coiner et hrilll.. 

EXEMPLE A IS 

Lotion coif fante 

On prepare la lotion suivante : 

- Polyaere selon 1 'exeople Va 

- Huile de silicone ? * °* 5 8 

- Hydroxygthylcelluloee ' 0,18 

- Ethanol ; °* 2 8 

- Jarfun ■' *' ; 50 w£L 

- Eau q.a.p * °* 2 * 

Cette lotion poMr ho»es est appliquee s^'che^'^in^ ^ 
Les cheveux sont. coif fes puis seches. On constate qu e les cheveux sont' 
nerveux, legereo^nt durcis et se nutintiennent parfaite*ent en place. 

EXEMPLE A 16 

Gel coiffant ~ 

- Polytnfere selon I^xenple la 

- Hydrcxyfithylcellulose 1 8 

- Huile de silicone . . _ 2 8 
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assure un bon maiutien de la coiffure tout en cotmnuniquant du brlllant 
aux cheveux.. 

EXEMPLE A 17 
Lotion structurante sans rincage. 
- DimSthylol Ethylene thiouree de fortmile ; 



r 



2< . 
CS 



CH^ 



- Polymere selon l^xemple la n ■ 

0,5 g 

- Acide phosphorique q.s.p... pH 3 

- Eau q.a;p 

100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux laves et essorfis apres 
shampooing et avant mise en plis. On constate qu'a l'Stat mouillS les 
cheveux se demelent facilement et qu'ils ont un toucher soyeux. 

Apres mise en plis et sechage, les cheveux. sont brillants et 
nerveux, ils ont du corps et du volume et leur toucher est doux. . 

EXEMPLE A 18 

On obtient un resultat similaire en remplacant le polymere prepare 
selon 1 'example la par le polymere prepare selon i'exemple Ha. 

EXEMPLE A 19 
Lotion structurante, applique*e avec rincage. 

- DimSthylol Ethylene thiouree de formule 



CH„0H 



CS 

< " 

^CHjOH 

- Polymere selon I'exemple la . 

1 g 

- Acide phosphorlque q,s.p. pH 3 

- Eau q.s.p 

" 100 ml 

On applique cette lotion sur des cheveux mouillgs et propres. 
On laisse pauser 10 minutes puis on rince. 

Les cheveux ont un toucher doux et se deme lent facilement. 
Apres mise en plis et sechage, le peigne passe facilement dans 
les cheveux qui sont brillants, nerveux et ont du volume. 

EXEMPLE A 20 

En remplacant, dans la lotion ci-dessus, le polymere selon 
I'exemple la par le polymere selon I'exemple Ha, on obtient un resultat 
egalement bon. 
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EXEMFLES A21 - A 22 
Lotion de mise ea plis pour cheveux sensibilises. 
An On prepare une solution aqueuse U Z de aatiere active du compost 

preparfi dans 1'exemple Id, et 0,5 Z Nad, ajustee avec 1 -acide citrique a pH 7 
On applique sur cheveux decolored. On fait la mise en plis et 1'on 



seche. 



Lea cheveux sont durcia et nerveux - le toucher est soyeux et.le 
denelage facile. 

— 011 V**" 1 ™ rae solution aqueuae U X de Mtifcre active du co^o.« 

prep«e dans rexe^le Ic, et 1, 5 Z HH.Cl, ajuatee a pH 5 avec de Lacide lectin 



On applique sur cheveux decolored. On fait la «ise en plis et 
1'on seche. Les cheveux sont'durcis-. lis sont Slastiques et brillants. Le 
toucher est soyeux «t le. denelage facile. 

EXEMPLE A 23 

15 Lotion traitante appliquee avec rincage. 

■ On applique sur cheveux .ouillea et proprea 25 1 de la solution 
suivante : * 

- Polym&re selon I'exemple lb l 

-Acide citrique q.s.p. * pH 5 8 
20 - Eau* q;s.p 

• • ** 100 g 

On laiaae pauaer 5 Inutea et 1'on rince. Les cheveux out un 
toucher doux et ae defiant facileaent. On fait 1. I.e en pli. et Von 
aeche. Lea cheveux sees se d6*lent facilement. Ila.sont brillanta. et 

nerveus. - fc ;> 

25 . EXEMPLE A 24 

On obtient le mtae nisultat en re«placant 1,5 g de poly-ere 
aelon l'exe«ple lb par 1 g de poly^re selon l'exe«ple ma. 

\ - EXEMPLE A 2S 
Lotion structurante appliqu&s sans rincage. 
DiaSthyloUthylena thiouree de f ormule 



x CH 2 0H 



^CH-OH ...... 

2 ; 0,6 g 

35 - Polymere selon l'exenple III b 
% - Acide phosphorique q.s>p. pH 3 
- Eau q • s , p . 

100 g 

. On applique le melange sur cheveux laves et esaorSs avant de 
Procter a la mise en plis. Les cheveux se demeient fscilement, le toucher 
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est soyeux. On fait la mise en plis et 1'on seche. 

Les cheveux sont briilants, nerveux, Slastiques et ont du vota. 
Le toucher est soyeux, le deoelage facile. 

EXEMPLE A 26 

Oa obtient le neae re*sultat si on replace le polymere selon 
l'exemple III b par le polymere selon l'exemple IV b. 

EXEMFLE A 27 " " . 
Lotion structurante appliquSe avec rincage 

- Dimethyiolethylene thiouree da forsale 

r > 

^ch. oa i. 

2 • ' 1,5 g 

- Polymere scion l'exemple Via V.. . 

' * * * * • • • i g 

- Acid* chlorhydrique ■ q.a.p; pH 3 

- Baa q.a.p 

H P * • 100 g 

On applique le melange eur cheveux laves' et easores. On laisse 
paaaer 10 minutes et 1'on rince. Le deaalage eat facile, les cheveux ont un 
toucher doux et eojeux. On faii la miae en plie.et l»on seche sous casque. 

Lea cheveux secsje demelent facilement ; ila aont briilants, 
nerveux^ et ont ;teflwajaa£t^ 

EXEMPLE A 28 

Shampooing anionlque. 

- Lauryl sulfate de oono^thaaolamine • 1Q 

- Konoe^uuwleMdffid'acideB gras de copVah ; / x 5 

-Polymere selon l'exemple Ic x 

- Acide laxtique, q.a.p r pH 7,2 

- Kau q.a.p 

EXEMPLE A 29 . 

Shampooing anionique. 

- Laurylsulfate de triethanolaaine ^ 6 8 

- Difithanolamidefld'acides gras de coprah ; 3 

- Polymere selon 1 •exemple Ilia ; x 

- Acide lactique q.a.p. p h 7,6 

- Eau q. s.p. ... 

100 g 
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EXEMPLE A 3Q 

Shampooing anionique. 

Heme, composition quelle shampooing de V exemple A 29, sauf qu e le 
polymere s Ion 1 'exemple Ilia est rP«ni fl ^ , q 
Illb. remplacS par le polymere selon 1 'exemple 

EXEMPLE A 11 . 

Shampooing anionique. 

- Dlethanolanldesd'acides gras de coprah ............. ' 8 

- Hydrolysat de protelnes d&ivees du collalfene a «n ? ^ 8 

- Polymere selon l'exemple iv b 3 S 

-Acide lactique q.s.p. pH 7,5 1 8 

- Eau q.s.p ■ " ■ 

* 100 g 

EXEMPLE A 12 

Shampooing anionique. 



et 



composition cue le shampooing de A 31, sauf cne 

le polymere selon l'exemple ivb est r«m.i» a , ' 

V! a ; ^ Vb eSt re °P lac « P« le polymere selon l'ecemple 

i cell. , L ' aCtl °° dM sl »»P°°^s des esemples A 28 a A 30 est simllalre 
a ceile du shaapooinit de l'exeumi* a i 

A 32 _*it T ^ A l ' LM ^-npooings des exemples A 31 e 

A 32 ameiiorent en outre l»*n»* 

EXEMPLE A 31 . 

Shampooing non-ionique. 

~ C 12 H 25° " ^2*3° (CH 2 °Hi> H .... - 
£ represente une valeur statistique moyenne d'enVirou 4 

- Aicooi laurique oxyethyl^ avec 12 moles d'oxyde d'*thylene 

- Derive carboxylique de 1 'imidazole de formule " 

OH 

„ « I ^ c H 9 -C00Na 

S^Je^I^-^-^ 4 , 

- Polymere selon l'exemple in b .. 

- Acide lactique q.- 8 .p. pH 5 * ■ : 1 8 . 
Eau q.s.p 

' * 100 g 
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EXEMPLE A 34 

Heme composition que le shampooing de 1'exemple A 33, sauf que 
le polymere III b est remplace* par le p lymere Ic. 

EXEMPLE A 35 

Meme composition que le shampooing A 33, sauf que le polymere 
III b est remplacS par le polymere Ilia. 

EXEMPLE A 36 

Shampooing non-ionique.. 

- Alcool laurique oxy6thylen£ avec 12 moles d'oxyde d 'Ethylene ... lo g 

- Mono^thanolamidBB d'ecides gras de coprah i 5 

- Oxyde de lauryl dimSthylajaine 3 ' 

- Polymere selon 1'exemple Via 

0,5 g 

-r Acide lactique q.s.p.. . p h 3,3 

- Eau q.s.p 

* * 100 g 

EXEMPLE A 37 

Meme composition que le shampooing A 36, sauf que le polymere 
selon 1'exemple via est remplac* par le polymere selon 1 'exemple. m . 

EXEMPLE A 38 

C 12 E 25°- <ffl2«>? n H 5g 

n represente une valeur statistique moyenne d» environ 4. 

R-CHOH-C^-O- /C^-CHOH-Cl^-O & H ........ l0 g 

R = melange de radicaux alkyls en C g -C 12 

n represente une valeur statistique moyenne d.'environ 3,5. 

- Polymere selon 1 'exemple III b , „ 

* 1,5 g 

- Acide lactique q.s.p. pH 5 

- Eau q.s.p * 

F 100 g 

EXEMPLE A 39 

Meme composition que le shampooing de 1'exemple A 38, sauf que le 
polymere selon 1'exemple nib est rempiace par le polymere selon 1'exemple 
IVb. 

Laction des shampooings selon les exemples A 33 - A 39 est 
similaire a celle-des champooings selon ies exemples A 6 - A 10. 

EXEMPLE A 40 

Lotion structurante sans rincage *~ 

- Dim6thylol6thylene thiouree de formule 

CfLOH 
CH. - lT 2 

I XcS .... 

• S 0,5 g 

^^CI^OH 
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- yolymere prepare selon i'exesmie VII . _ 

K . *' - .0,6 g 

- Acide phosphor! que q.s.p 

- ^au. q.s.p - ^ 3 

100. cm J 

On applique cette lotion sur cheveux laves et ess or 6s apres 
shampooing et avant mise en pits. On constate qu»a 1'gtat mouillg les 
cheveux se demeient facileW et qu'ila ont un toucher soyeux. 

Apres nise en plis et sechage, les cheveux sont hrillants et 
nerveux, ils ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

KXEMPLE A 41 

Lotion augmentant »le yplume .jjea ^he yemc -sensibilises appliouee avec r incas e 



Acgtate de calcium 

"* 2g 



- Polyaere prepare* selon l'exeaple ix 

- Acide phosphorique q.s.p ^ & & 

- Eau q.s.p. . . . . . # . ■ ' - 

' 100 cm J 

On applique cette lotion sur-des cheveux mouillea et propres. 

Les cheveux ont un toucher douxiet se dfi-elent faclle.ent 
Apres «ise en pile et sechage, le peigrie passe facile^ da n8 

les cheveux qui .ont brillants, nerveux et ont du vol«e. 

EXKMPLE A U1 

potion structurante, appliquee avec rincage 

- DiafitKyloiethylene thionree de f orswie : 



CH 2 - N; 



/C H 2 0H * 
\ 

OS . . 

S is 



^C^OH 

- Polynere prepare^ selon 1 'exenq>le VTI Q 

- Polynere. prepare^ selon l'exetq>le VIII * * 

- Acide -phosphorique q.s.o '8. 

- * p ph 3 

- Eau q.s.p , 

ioo c« 3 

On ap P li qu e cette lotion sur des cheveux mouilles et propres 
"a ^aisse pauper 10 minutes puis on rince. 

Les cheveux cut un toucher doux et se ,d*neieut facile***. 
Apres else en plis et sechage, le peigne passe xaciWnt dans 
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les cheveux qui sont brill an ts,nerveux et ont du volume. 

EXEMFLE A 43 

Shampooing non lonique 

R-CHOH-C^-O-iTc^-CflOH-CH^Oj?-— -H 

R » alkyl en C g a C^ 2 

- Polynere prepare aelon l'exemple la 

- NaCl i 

- Acide lac ti que q.s.p 

- Eau q, s.p. . , . , 

Appllquee sur cheveux sensibllises, ce shampooing di aspect lim- 
pide procore uneV.mouase aboadarifeecat. asae2 douce. 

Elle ameliore tres nettenent le demelage des cheveux humides. 

Apres sechage, les cheveux sont nerveux, legers et brlllants. 



15 g 

1,5 g 
1 g 

pH 3 

100 ml 



COPY 
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EXE MP LB N" A LL 
Shampoo^ non-ionic, ,,, pour chav< ,„ Y _ f . 

R-CHOH-Ca 2 . C ./-CH 2 -CHOH CH, -0 A,--, H . . 

a = aikyi -« c 9 a c 12 3,5 17 8 

5 Polype F r6par6 selo- l'exemple la 

Poly^re comportant le motif * 8 

prepare par l a condensation de la pippin* st de la 
1Q piperaz iaa bis- aery lamide (preparation decrite dans le 



brevet luxembourgeois H - 64371 de la demanderes 



se)... 3 



g 



^SH-(CH 2 -CH -0) -H 

C 18 H 37^ ' * 

^Ktt-(CH -CH.-O) - H 1,5 8 

Z 2 y 

x *■ y = 5 

1S NH 4 C1 

Acide lactique q.s.p.... ^'3*5 1,2 8 

E ft u q. s.p. . , . , 

100 ml 

Applique sur cheveux sensibilf ^ u d ' aspecfc HmT "^° 
- abondante et douce qui s . limine { ^^^^°- « — 

* .^^7.^^ <~ « -a 8 e pose6dent 

nervosity tout en restant doux et dociles au coiffage 
EXEMPLE M" A Ag 
Shampooing nnn-i ri|r chgveux gpt , e<K<1J .^ 

25 C, , 

/ * a • 17 



30 E *" q.S.p. 



12 H 25°-rC 2 H 3 0 (CH 2 OH)_7 4 H 

Polymere prepar* selon l'exemple iVa " & 

DiSthanolamide laurique 1,8 8 

HaCl 3 g 

Aside lactique q.s.p^'pH'V ' 8 

100 mi 

Applique sur cheveux sensibilises c -' aS P e , ct ""T»M£ 
abondante et aereabl"; »t , shampooing /procure un e mousse 

agreacio et permet d'ameliorer le j 4 „ sl . 
. Am-a* * u , «"orer le demfilage des cheveux mouilles 

Apres sechage l es cheveux sont doux brillant, ^ . > 
35 restant discipline. ^rillants et tres nerveux en 

EXEMPLE N' A 4fi 
Renforcate,,,- „„ .... p] , , ^ 

Copolymer* achate de vinyle,acide crotonique 90/10 
Poids moleculaire 25.000 
" Copolymer, polyvinyl vUdon^acecace'de v^U^o/AO ^ ' 



COPY 
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10 



15 



3 



s 

10 ml 



(viscosite" 3,3 centipoises, * » dans" 1 'Sthanol et a 25«C).... ^0,5 g 

- Polymere pre>ar£ selon I'exemple VII 03 

- S-carboxym£thylcyst6ine (agent antiaftorrMtque). . .! 0,7 8 

- Trie*thanolamine q.s.p, pH 8,6 

- Alcool gthylique 

- Eau q. s. o 

K 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux mouilles et essores apres 
shampooing et avant enroulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux mouilles une facility de demelage. 
Apres enroulage de la mise en plis on constate que les cheveux 
sent plus nerveux, plus doux et legerement plus brillants. La tenue de la 
mise en plis est considerablement prolonged. 

EXEMPLE N° A LI 

Renforcateur de mise en P lj s PQU r rheveux gras 

. - Copolymere acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 
. poids mole*culaire 70,000 



- Copolymere polyvinylpyrrolidone /a estate de vinyle 60/40 
(viscosite 4 cps a 5% dans Methanol et a 25 *C) .... 

- Polymere prfipar^ selon I'exemple VII .... 



2,5 



0,5 g 
0,3 g 



- Tri^thanolamine q.s.p pH7 

- Alcool €thylique . . 

■ ' 10 ml 

- Eau Q.s.p. 

.... 100 ml 

On applique cet.te lotion sur cheveux mouilles et essores apres 
shampooing et avant enroulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux mouilles une facility de demfilage 
Apres enroulage de la mise en plis on constate que les cheveux sont 
Plus nerveux, plus doux et legerement plus brillants. La tenue de la mise en 
pliB est consldfirablement prolonged. 

EXEMPLE N° A &B 

Renforcateur de mise en p lis pour che«»,„ ^ 

- Copolymere acfitate de vinyle/acide crotonique 90/10 
poids molgculaire 50.000 

-Copolymere polyvinylpyrrolidone/acetate de vinyle 60/40 ' 8 
(viscosite 3,5 cps (A 5* dans l'ethanol et a 25'C).. 0,5 g 

- Polymere prepare 1 selon I'exemple DC A 

. *••*'.••••••••. v,3 g 

- Tri£thanolamine q.s.p pjj 7 

- Alcool e*thylique 
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sfaacpooicg et avant enroulage de la nilse en pils. 

Oh conatate sur cheveux bouIIWb one facility de d&ifilage 
Aprea enroulage de la ndae en pll. on conatate que lea cheveux aont 
Plus nerveux. P l„ 8 doux et Ugereaent plus brillants. La tenue de 1. aise en 
5 plls est considerablement prolonged. 

EXEMPLZ H° A AQ " 
Renforcateur de ml.e en ,M, ^ chera^ fl r .. 

.- Gopolyaere acStete de vlnyle/acide crotonlque 90/10 
poida ool£culaire 50.000 

- Copoly^re polyvinjlpyrrolidone/actftate de vlnyie 60/40 
(vi.cosltfi 3,7 cpa A « dan. Vithnal et a 25 \'C)... . . 0,5. g 

- Polyatare preparf*i*loa l'exeaple la 0 ' 5 

- Chlerure de diarftfcri hydra^thyl ce-t^*^ \ \ \ 0 ,'l l 
-SmCl - " 8 

15 - Aclde chlorhydriq^ q.a.p. pfl 8 ."'*""" * 

- Alcool dtfaylique . . 

Km .* 50 *L 

- san o.a.o. • 

• " ? 100 ad 

On applique cette lotion aur cheveux .otttllee et ea.ore. .prea 
ahampooing. On mt en foro* la chevelure a l-.ide d'un. broaae tout en 
20. aechant lea cheveux a l'aide d'un a«choir A main. . * 

• On conatate un trea bon pa.aage de la broaae et «he tenue prolongs 
de la.cotffure. On conatate egaWnt que lea cheveux aont pl„a brlll.nta 
et plus doox. 

KXKMPLE W° A 50 ^ - 

25 ' Lotlon at ructuranta aaha rlnc afp 

T DJafithylol ethylene tbiouree de fomile 

ly* - •• - « 

^N^oh 

• - Polymere prepare selon l'exemple X 0 6 

_ - Acide phosphorlque q.s/p, pH 3 8 
35 - Eau q. s,p. . 

100 ml 

On aplliqne cette lotion sur cheveux laves et easores apres .haloing 
et avant mise en pile. - "P 00 " 18 

On c6nscate.qu'a I'.tat D ouill« les cheveux se d^lent facileaent et 
qu lis on* un toucher soyeux. 



40 Apres «ise en plla et a«cha 8 e, lea cheveux aont brillant 



s et nerveux. 
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lis out du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPIE N° A 51 

Rinse (lotion rincee) pour cheveux fins et moua 

- Huile de vaseline c 

■ 7 » 3 8 

5 - Chlorure de dimethyl distearyl anmonium i g 

- R-0-/-C 2 H 3 0 (C^OH)?^ CR - alkyl C^ a <-) ..... 3> 75 g 

~ C 12 H 25 a " I'W < CH 2 0H ^4 H • 3 ,75 g. 

- Polymere proper 6 selon l'exemple IX 2 ' g 

- Copolymer es quat eras ires* de la polyvinylpyrrolidone 
10 Bjsat un poids molSculaire de I'ordre de 1.000.000, 

commercialisms sous la marque '^GAFQOAl 755 n par 

General Aniline and Film Corporation 2,5 g 

- Acide citrique q.s.p. . pH 3 

~ Eau loo g 

15 On applique cette lotion sur cheveux meuillea at easores apres 

shampooing, on laisM pauser 5 minutes, puis on rince. 

- On constate un tres bon deaelage des cheveux mouill^s. 
Apres mise en pl±e et sechage, les cheveux sout nerveux, faciles a 
coiffer et brillants. 

20 RXEMPIg N° A 52 

Shampooing anionique 

- Laurylsulfate de tri^thanolamine a 40% de matiere 

active 

* 30 g 

" Di^thanolamides d'acidea gras de coprah i j5 g 

25 - *?lymere prepare selon l 'exemple la (1001 de 

matiere active) , 

1 g 

- Polymere compor tant le motif ff-CH^CHOH-CH^/? r ; - 0,5 g 
ou Y d£signe 4 ^ ^ N-» ou -jf- 

CH 2 -0-CH 2 QH 

cea deux groupements Stant xepartia atatiatiquement. 

- Eau distillee q.a.p ; 100 g 

PH - 7,5 

On applique environ 10 cm 3 de cette solution limpide sur une chevelure 
prealablenent mouillee. On oaaee legereaent. On rince a l'eau et on effectue 
une deuxien* application. On masse faergiquement pour obtenir une mousse abon- 
dante*. on lalaae pauaex une minute pour assurer la fixation du polynere sur les 
cheveux puis on rince. 

On conatate une grande facilite de d&nelage des cheveux mouil lea (le 
peigne passe facilenent dans les cheveux)., le cheveu est tres dome, souple, 
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maUeabl . la mise en pli. « aonte avec une gran*' factum 4 > 

loro du cpiffage dea cheveux ae*. *eilit«. Aprfes sewage et 

-.««i«gB. Lea cheveux aont- nerv ux et disciplines. " 

EXEMFIE_n^A53 

Shampooin g cat Ionia n. 

• - Bromure de Wtrade C yl te i methyWniam 

. . . : ^^^.?™T.Z Me n -^« 8 

• . " ^3^re prepay aeionl.^empie'^'* "*"" *° - 8 

- Polype component le / W Wch ' J " o 5 8 

. - . " K 

C^-O-CH -CH OH 

" A C " *.nt re P .rtta sta^ueo*,*. 

-Acidel.ctio.ue ,.«. p . pH 5 .. 5>5 

- Ban diatillee q.a.p . 

.ouple, malleable, la en oil. J ^"^V 1 * cheveu e " *«. 

■**age et lor8 d coi^ I ^ ^ ^ &ClU "- 

^ Lea cheve * e — *** ***** — f-ilite 

■wage. Lea cheveux aont nerveux et discipline. 
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RE VESICATIONS 

1. Composition cosmetique pour cheveux contenant au moins un polymare 

reticule soluble, dans l'eau, choisi parmi (I) les polymeres reticules obtenus 
par la reticulation d'un polyamino-polyamide prepare par poly condensation d'un 
compose acide choisi parmi (i) les acides organiques dicarboxyliques, (ii) les" 
acides aliphatiques mono- et dicarboxyliques a double liaison ethy Unique, 
(iii) les esters des acides precitea, (iv) les melanges de ces composes ; aur 
une polyamine choisie parmi les polyalcoylene-polyamines bis primaires et mono- 
ou disecondaires, 0 a 20 moles % de cette polyamine pouvant 6tre remplacee par 
I'hexamethyUnediamlne ou 0 a 40% de cette polyamine pouvant 6tre remplac6e par 
une amine bis-primaire, de preference 1 * ethylenediamine ou par une amine bis- 
secondaire, de preference la piperazine ; la reticulation etant realisee au " 
moyen d'un agent reticulant choisi parmi les epihalohydrines, les diepoxydes, ' 
les dianhydrides, et les derives bis insatures ; soit parmi (II) les polymeres 
reticules (I) alcoyies par un agent alcoylant choisi parmi (a) les epoxydes, ' 

f* $tfc^lfin^^ement ^^iftyrta^Uy 1" acide chloracetique, 
(d) la propane sultone ou la butane sultone ; ^^sMon^cmctiviaH par le 
fait que la reticulation est realisee au moyen de 0,025 a 0,35 mole d'agent 
reticulant par groupement amine du poly amino -amide ; dans la composition 
obtenue le polymere reticule presentant 1 'ensemble des caracteristiques sui- 
vantes : 

(1) il est parfaitement soluble dans l'eau a 10% sans formation de gel ; 

(2) la viscosite d'une solution de polymere a 10% dans l'eau a 25°C, est su- 
perieure a 3 centipoises ; 

(3) il ne comporte pas de groupement reactif et en particulier il n f a pas de 
propriete alcoylante et il est chimiquement stable. 

2. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
le compose acide utilise. pour la preparation du polyamino-polyamide est choisi 
parmi 1' acide adipique, 1 'acide terephtalique, les esters de ces acides, le 
produit d 'addition de 1 ' ethylenediamine sur les acides acryliques, mtfthacryli- 
que, itaconique ou leurs esters. 

3. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
la polyalcoylene-polyamine utilisee pour la preparation du polyamino-polyamide 
est choisie parmi la diethylene triamine, la dipropylene triamine, la methyl- 
ene tetramine et leurs melanges avec 1' ethylene .diamine, 1 'nexamethylenediamine 
et la piperazine. 

4. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 

1 'agent reticulant est choisi parmi la divinylsulfone, la methylene-bis-acryl- 
amide, le diglycidyUther et la N,N ! -bis-e P oxy piperazine. 

5. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'on 
utilise comme agent reticulant 1 1 epichlorhydrine . 
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Par grouper aoine du p.^.^^ °* 35 ^ 
7. Composition selon la revendicaM™ a 

Composition aelbn la revendi<yn*f c . 

il. Composition aelc*, 'i . ^P 0 "" « inferieure 4 50 centipolaea. 

-OC-R-CO-Z 

oft R reprfisente : 



20 



CHj - CH, - NH - O*. 



' 2 - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 



. s -^-cH 2 -KH_ C a 2 . CH2 ... NH . CH2 ; 

"3 

CH . - CH' 



2 repr£sente .: 

-*» les proportion, de 60 a loo .ooles X, le radica! 
... - « - [(CH 2 , x . 

35 x =S et .n = 2 ou 3, ou blen 
x .= 3 et n ■ 2 

cans -ies proportions de 0 * 20 %. le radical 

- NH - (CH 2 ; S - KH - ; ■' 



(ID 
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dans lea proportions de O i 4b ■Uii'u radicai (II) ci-dessua dans lequel 
x - 2 et n - 1, ou le radical - ri ^ ^ _ 

12. Composition selon la revendieation 1, carracterlse" par le fait que le 
polymere reticule est prepare par polycondensatlon de i'acide adlpique et de 
la dlethylene trlamine puis reticulation a 1'alde dWeticulant choisi dans 
le groupe forme* par l'epichlorhydrine, i e Ethylene bis acrylamide, la 
H,B'-bla epcnty propyl plperaslne et la divinyisuifone. 

13. Composition selon la revendicatlon 1, caracterlsee par le fait que 
le polymere reticuW est prepare par polycondensatlon de l'adde adlpique 
et d'un flange de dlethylene trlamine et de piperadne puis ritlculatlon a 
l'.lde d'un reticulata choisi. dans le groupe forme par l'epichlorhydrine,- 1. 
ethylene bis acrylamide, la H,!l.'-bie-«poxy. propyl plperarlne et la divlnyl- 
sulfone. . 

14. Composition selon la revendicatlon 1, caracterisfi par le fait que le 

. .palyaere r^lcule «st„4>rfipare par polycondensatlon.de l'adde adlpique et de 
la trifithylene tetramlne puis reticulation a 1'alde d'un setlculant cholsl 
dans le groupe forma par l'epichlorhydrine, le methylene-bis-acrylamide, la 
N,N'-bis-epoxy propyl piperazine et la divlnylsulfone. 

15. Composition selon la revendicatlon 1; caracterlsee par le fait que 

le polymere reticule est prepare par polycondensatlon de l'ltaconate de methyle 
avec l'ethylene diamine et la dlethylene trlamine puis par reticulation a 
VtlM d'un reticulant choisi dans le groupe forme par l'epichlorhydrine, le 
-ethylen.-bie-acrylamlde, la H.N'-bis-eposy propyl plperarlne, et la divinyl- 
sulfone. 

1«. Composition selon i. revendicatlon 1, caracterlsee par le fait que le 
polymere reticule eat prepare par polycondensatlon de 1 fKqtafu de methyle 
avec 1 'ethylene diamine et la dlethylene .trlamine puis reticulation a l'aide 
d'un reticular choisi dans le groupe forme par l'epichlorhydrine, le methyl- 
ene-bls-acrylamlde. la N,N'-bla-epoxy propyl plperarlne et la divlnylsulfone. 

17. Composition selon la revendicatlon 1, caracterlsee par le fait que le 
polymere reticule est prepare par polycondensatlon du methacrylate de methyle 
avec l'ethylene diamine et la dlethylene trlamine puis par reticulation a 
1'alde d'un retlculant cholsl dans le groupe forme par l'epichlorhydrine, le 
methylene-bls-acrylamide, la H.N'-bls-epoxy propyl piperazine et la divlnyl- 
sulfone. 

18. Composition selon la revendicatlon 1, caracterlsee par le fait que 
le polymere reticule a et£ alcoyie par un ipoxyde. 

19. Composition selon la revendicatlon 18, caracterlsee par le fait que 
l'epoxyde est cholsl parml le glycldol, l'oxyde d'ethylene et l'oxyde de 
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propylene 
20. 
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P y»ere reticule . it* alcoyle ^ „ com?og6 fithyUnlqueoient 

21. Composite seion l a revendication 20 , TOsfe ^ le ^ 

22. Procede d'alcoyiation de polymeres polyamino-amides reticules . fc 

: t . ^ par le falt qu , on P01 X ;*r 

tion aqueuse, a la temperature ae P ^ re en "1- 

lant ehoisi parmi (a) les enoxvde, ,„> m W aU ° y - 

<c) 1'acide nl Je i u ^ 8 ' ' " ^ non sature. 

23 ta ^ , Pr ° Pane 8ult ° neou la l»t«ne sultone. 

23 Procede selon la reVendicatlon 22. caracterls* par le fait cue 1-* 

24. Precede selon la revendlcatlon 22, caracterise par le fait cue le 
compose ethyleniquement non sature est l-acrylamide. ' 

25. Composition selon la revendicaM n« i . 

un shampooing- avec -un a«nt h„ = <=' assoclg dans 

#^&4^^S!f " rfaCC anionique, catlonlque, am- 

26. Conation selon la revendlcatlon 1. caracterlsee par le fait '..11. 
contient le polymere reticul, on le polymere reclcule et ^ ^ ^ 
a un agent restructurant. ^coyxe, associ€ _ 

27. Composition selon la revendlcatlon 1 , caracterlsee par l e fait 

a un .pH compris entre 2 et II. " q Ue 

28. Composition selon la revendication 27 u,,,.^ * 

25 a un pH compris entre 3 et 8 caracterlsee par le fait ou'elle 

associ* a , rttlcuW ou le polymere rfiticule et alcoyU 

assoclS & un electrolyte soluble dans 1 'eau. 

31. Composition selon la revendication 30, caracterlsee par le fait cue 
1 Electrolyte est «„ chlorure ou acetate de sodium, de potassium Va 7 
ou de calcium. potassium, d 'ammonium 

32 Composition selon la revendication 30, caracterlsee par le fait cue 

Electrolyte est present en une quantite coeprise entre opi « 5* TlZ 
total de la composition. * P 5% *" P 0 " 8 

«. Composition selon 1. revendication 1, caracterlsee par le fait „ U e 

le Polyamlno-polyamide est prepare par polycondensation , Me ol 1 ^ 
Polyamine c.oisie parmi la. di*tnyle„e triamine, la tri.tHylene Jrale ^ 
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dipropylene triamine et leurs melanges surun acide choisi parmi l'acide adi- 
plque, eon ester dimethylique et le produit intermediate d'addition d'une 
molecule d'ethylenediamine sur deux molecules d'acryiate, methacrylate ou 
itaconate de nfithyle. 

34. Polymere polyamino-polyamide prepare par la reticulation d'un 

polyamino-polyamide prepare par polycondensation d'un compose" acide choisi 
parmi (i) les acides .or ganiques dicarboxyliques, (ii)les acides aliphatiques 
mono- et dicarboxyliquea a double liaison ethyienique, (iii) Us esters des- 
acides precites, <iv) les melanges de ces composes : sur une poiyamine choisie 
parmi les polyalcoylene-polyamines bis-primaires et mono- ou disecondaires, 
0 a 20 moles % de cette poiyamine pouvant etre remplacge par 1 'hexamethylene- 
diamine o» 0 a 40% de cette poiyamine pouvant etre remplacee par une amine 
bis-primaire, de preference 1 'etbylenediamine, ou par une amine bis-aecondaire 
de preference !a piperazine ; la reticulation etant realisee au moyen d'un 
agent reticulant choisi parmi les epihalohydrines , les diepoxydes, les di- 
anhydrides et les derives bis insatures j caracterise par le fait qu'il est 
alcoyie par un agent alcoylant choisi parmi (a) les Ipoxydes, (b) les composes 
ethyieniquement non satures, (c) l'acide chloracetl q „e, (d) la propane sultone 
ou la butane sultone ♦ 

35. Polymere selon la revendication 34, caracterise par le fait qu'il 
est alcoyle par le glycidol ou 1 'acrylamide. 

36. Composition selon la revendication 30, caracterisee par le fait que 
le rapport Electrolyte: polymere est compris entre 0:1 et 1,5:1. 



